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La presente invention concerne un procede pour la recuperation de dechets 
de polychlorure de vinyle sous forme de fines particules qui peuvent etre 
aisement recyclees dans les techniques classiques de mise en oeuvre du poly- 

caiorure de vinyle* 

On a d&ja propose" diverses techniques pour reutiliser les dockets de 
polychlorure de vinyle produits durant la transformation de cette resine en des 
articles finis. Toutefois, la majorite de ces techniques ne permettent la recu- 
peration de cette r£sine que sous une forme plus ou moins d§grad§e de sor'te que 
le produit ainsi recuper£ ne pent &tre utilise que pour des applications pen 
nobles et peu rentables* 

Ainsi, on a par exemple propose de granuler ces dechets et de les meTanger 
avec des dechets de bois en vue de la production de panaeauz . pouvant se substi- 
tuer au bois- les panneaux ainsi produits sont toutefois de qualite assez 
aleatoire et leur aspect est assez quelconque du fait de la degradation ther- 
mique subie par la resine. 

Far ailleurs, on a propose dans le brevet fran$ais 1 379 042, depose le 
9 octobre 1963 au nom de* MINISTEROL INDUSTRIEI PETROLTILUI SI CHIME I, de recu- 
perer des polymeres en solution dans des solvants organiques en introduisant 
ces solutions dans de l'eau chaude contenant un agent de stabilisation de faccn 
a former une dispersion puis un procedant a une distillation azeotropique afin 
de r&cuperer les particules de polymSre precipit& sous forme d f une suspension 
dans l*eau. 

La Demanderesse a tent£ d'appliquer ce mode operatoire £ la recuperation 
des dechets de polychlorure de vinyle en essayantde dissoudre ces d£ehets dans 
un solvant organique. 

la Demanderesse a constate* alors que cette transposition ne conduit pas 
n&cessairement a la formation de fines particules de polym&re facilement r£cu- 
parables et permettant un recyclage sans prohlime. 

Ainsi, en utilisant comrae solvant le titrahydrofuranne qui est repute* etre 
un excellent solvant du polychlorure de vinyle, la Demanderesse a constate* 
qu* on obtient tou jours une prScipi talon du polychlorure de vinyle sous forme 
de filaments qui ne peuvent Stre recycles. De mime, elle a constate que les 
alcools et d'autres solvants classiques du polychlorure de vinyle ne permettent 
nullement la recuperation de ce materiau sous une forme acceptable. 

Apres de nombreuses tentatives d^cevantes, la Demanderesse est nianmoins 
parvenue & maxtriser . cette technique de recuperation et S l T appliquer correc- 
tement a la recuperation sons une forme acceptable du polychlorure de vinyle 
qui est une matiere thermoplastique de faible stabilite thermique. 

La presente invention concerne dks lors un proced& pour la recuperation 
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de dechets de polychlorure de vinyle qui consiste a dissoudre les dechets dans 
un solvant organique, a introduire la solution ainsi formee dans de l f eau sous 
agitation et contenant un agent tensioactif , a soumettre le melange S une 
agitation intense de facon a former une suspension de fines gouttelettes de 
5 solution dans l T eau et a soumettre cette suspension a une distillation azeo- 
tropique en vue de precipiter le polychlorure de vinyle sous forme de fines 
particules en suspension dans 1'eau dans lequel le solvant mis en oeuvre est 
un solvant chlore. 

La Demanderesse a en effet constate que cette classe de solvants est la 

JO seule qui permette d'attexndre le resultat vise* 

Par solvant chlor&, la Demanderesse entend designer tous les produits 

organiques contenant au moins un atome de chlore par molecule et qui sont 

liquides dans un domaine de temperature situe a l'interieur de la zone comprise 

2 

entre 20 et 200°C a des pressions inferieures I 5 kg/cm . Des exemples de 

15 pareils solvants sont le chlorure de methylene* le chloroforme 9 le tetrachlo- 

rure de carbone, le trichlorSthylene, le perchlorethylene, les dichlorethanes 

et le 1,1,1-tricblorethane. Parmi ces solvants la Bemanderesse accorde sa 

preference au 1 ,2~dichlorethane qui permet d'atteindre les meilleurs resultats* 

Sous la denomination de dechets de polychlorure de vinyle, la Pemanderesse 

20 entend designer non seulement les dechets constitues de I'homopolyi&ere du 

chlorure de vinyle mais encore les dechets constitues par des copolymeres du 

chlorure de vinyle contenant au moins 50 % molaires de ce compost* Ces dechets 

peuvent en outre contenir des additifs usuels tels que des stabilisants, des 

plastifiants, des colorants, etc. Lorsque ces dechets sont contamines par des 

25 dechets en d'autres materiaux, tels que du metal, du verre, du papier ou ■ 

d'autres matieres piastiques, il est souvent preferable au prealable d*isoler 

les dechets de polychlorure de vinyle par les methodes convent ionnelles telles 

que la separation magnetique, I'elutriation, la flottation, etc. 

la dissolution des dechets dans le solvant chlore peut Stre effectuee 

2 

30 dans une gamme de pression comprise entre 0,5 et 5 kg/ cm • De preference elle 
est effectuee S pression atmospMrique et a une temperature aus si voisine que 
possible de la temperature d T ehullitbn du solvant. Ainsi, lorsque le solvant 
est le 1,2-dichlor ethane, on prefere effectuer la dissolution a une temperature 
comprise entre 70 et 83,5°C. 

35 Afin de faciliter cette dissolution, il est preferable d'introduire les 

dechets progressivement dans le solvant chaud soumis a une agitation intense 
par exemple au moyen d T un agitateur a heliee* 

i 

La quantite de dechets pouvant £tre dissoute dans le solvant utilise 
depend evidemment du pouvoir dissolvant de ce solvant et dela temperature de 
40 dissolution. II convient, en outre, d f eviter la formation de solutions trop 
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visquauses. Lorsque le solvant mis en oeuvre est le 1 ,2-dicklorSthane, la 
quantite de dechets dissoute par litre de solvant est de preference comprise 
entre 25 et 100 g. 

La solution est introduite dans de I 1 eau soumise 1 une agitation intense 
5 afin de former une fine suspension on emulsion de gouttelettes de solvant dans 
l'eau. 

La quantity de solution introduite dans l T eau est de prSfer ence telle 
que le rapport entre le volume d'eau et le volume de solution varie entre 
1/1 et 5/1. 

10 Ainsi qu'il a ete dit cette eau contient un agent tensiqactif . Cet agent 

est par exemple de l f alcool polyviuyiique mais il est bien evident que d T autres 
agents tensioactifs conventionnels peuvent egalement convenir. La Demanderessa 
prefer e que la quantity d 1 agent tensioactif contenu dans l'eau varie entre 0,1 
et 5 g/L 

15 On precede alors a la distillation azeotropique qu'on peut effectuer sous 

des pressions comprises entre 0,5 et 5 kg/cm , de pr&fereuce 1 la pression 
atmospfcerique, Les vapeurs de solvant et d*eau degagees sont condensees dans 
un refrigerant et recuperees. Le solvant ainsi distille est separe de l r eau 
par decantation en vue de sa recuperation et de son recyclage* 

20 Lotb de cette distillation, on constate que le polychlorure de vinyle 

precipite sous forme de fines particules qui restent en suspension dans le . 
milieu liquide* 

En fin de distillation azeotropique, c f e5t~&~dire lorsque la presque 
totalite du solvant est eliminee par distillation, la temperature du milieu 
25 soumis a la distillation se stabilise & 100°G (ebullition de I'eau). II est 
souhaitable alors de poursuivre la distillation a cette temperature durant 
quelques minutes afin d^liminer les dernieres traces de solvant absorbs , dans 
les particules de polymere precipite^ 

AprSs avoir arrStS la distillation et l'agitation, les particules de 
30 polymere en suspension dans I 1 eau peuvent Stre recuperees par tout moyen tel 
que la filtration, la centrifugation, etc- et le polymere recuper€ peut Stre 
soumis & des operations complementaires depuration. 

Le proced& conforme U iHnvention est par ailleurs illustre par l T exemple 
de realisation pratique qui va suivre, etant bien entendu que cet exemple ne 
35 , limite en rien la portee de l 1 invention* 
Exemnie 

On dissout 50 g de dechets de polychlorure de vinyle provenant d'une 
installation de moulage de flacons par extrusion soufflee dans 1 litre de 
1,2-dichlor ethane se trouvant dans une cuve de dissolution equipee d'une 
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colonne a reflux. La dissolution est effeetuee a la pression atmospMrique, 
le solvant itant portS a 83,5°C et Stmt maxntenu en agitation par ua agitateur 
a Mlice* Apres un quart d'heure, on introduit s dans une autre ewe agitee, 
la solution foraee dans deux litres d'eau contenaxit 1 g/1 d'alcool polyvinyl!- 

5 que. On precede alors a la distillation azgotropique de ce milieu maintenu 
sous agitation intense jusqu T & elimination pratiquement to tale du solvant, la 
fin de la distillation assSotropique £tant indiquSe par une augmentation de la 
temperature du milieu qui passe de 73,5°C (temperature d'&bullition de l f az€o- 
trppe) a 100°C (temperature d 1 ebullition de l^eau). On poursuit alors la 

10 distillation durant environ quinze minutes afiii d'£liminer les derniSres traces 
de solvent . 

Les particules de polychlorure de vinyle precipices et en suspension 
dans l f eau sont alors r£cupSrees par filtration. On constate que ces parti- 
cules ont une dimension de Tordre de quelques microns et sont dWe excellente 
15 quality 
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REVENDICATIOHS 

1 - Procede pour la recuperation de dechets de polychlorure de vinyle 
dans lequel on dissout ces dechets dans un solvant organique, on introduit sous 
agitation intense la solution ainsi formee dans de l'eau contenant un agent 

5 tensioactif 5 de facon a former une suspension et on soumet cette suspension a 
une distillation azeotropique en vue de precipiter le polychlorure de vinyle 
sous forme de fines particules en suspension dans I'eau, caracterise en ce 
que le solvant mis en oeuvre est un solvant chlore* 

2 - Precede suivant la revendication 1 , caracterise en ce que le solvant 
10 est le 1 s 2"~dichlor ethane, 

3 - Procede suivant la revendication 1, caracterise" en ce que 1' agent 
tensioactif est de l*alcool polyvinylique. 

4 - Proc£d€ suivant la revendication 1, caracterise en ce que la quantity 
de dechets dissous par litre de solvant varie entre 25 .et 100 g, 

15 5 - Proc§d& suivant la revendication I , caracterise en ce que la quantite 

de solution introduite dans l'eau est telle que le rapport entre le volume 
d'eau et le volume de solution varie entre 1/1 et 5/1* 

6 - Procede suivant la revendication 1 , caracterise' en ce que la quantity 
d'agent tensioactif contenu dans l'eau varie entre 0,1 et 5 g/1- 



